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(57) Abstract 

A device including at least one backing sheet made of a stretchable water-proof material, a water absorbing and retaining substance 
provided on one side of the backing sheet, and adhesive means for holding the backing sheet and the absorbent substance in close contact 
with a portion of the hull for as long as it takes the absorbent substance to absorb water from the wall of the hull, and completely sealing 
off the absorbent substance from the environment around the edges of the backing sheet. 

(57) Abre-ge- 

Ce dispositif comprend: au moins une feuille-suppon, en matenau extensible et impermeable; un produit apte a absorber de I'eau et 
* T^IL 1 " U absorWc ' plac6 sur Iune dcs faccs <k la feuille-suppon, et des moyens adh6sifs permettant de maintenir la feuille-suppon 
et le produit absorbam centre une partie de la coque, en Tappliquam intimement contre cclle-ci pendant le temps neccssaire a Tabsorption, 
par ledit produit absorbant, de I'eau contenue dans la paroi de la coque, et assurant, au niveau des bords de la feuille-suppon, une isolation 
complete du produit absorbam par rapport au milieu ambiam. 
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DISPOSITIF DE SEC HAG E DE LA COQUE D*UK BATEAU, 
NOTAMMENT D ( UN BATEAU DE PLAISANCE 

La presente invention concerne un dispositif de 
sechage de la coque d»un bateau, notamment d'un bateau de 
5 plaisance. 

Plusieurs materiaux utilises pour la construction 
des coques de bateaux de plaisance ont une certaine 
tendance a absorber l'eau. II peut s'agir principalement 
de resine polyester armee de fibres de verre, inais 
10 Sgalement de bois, de materiaux a base de bois 
(contreplaque ou bois moule notamment) ou de ciment arme 
dit "ferro-ciment". 

La resine polyester armee de fibres de verre n'est 
pas en elle-meme etanche a l f eau, quelle a meme tendance 
15 a absorber. Elle est done recouverte par une couche 
d'^tancheite semi-permeable et relativement fine, dite 
"gel-coat" . 

Ce mat§riau, tres r^pandu, presente 1 • inconvenient 
important de subir un phenomene ineluctable et 

20 irreversible, dit M d' osmose". 

En effet, les couches de fibres de verre ont 
tendance a absorber de l'eau a travers le gel-coat. Cette 
eau, notamment lorsqu f elle rencontre d f £ventuelles bulles 
d'air existant entre les couches de tissu, vient 

25 hydrolyser la r&sine polyester. Sa concentration augmente 
du fait de cette hydrolyse, et il se produit un phenomene 
d 1 osmose proprement dit au travers du gel-coat et des 
couches stratifiees. II en resulte une accumulation d'eau 
entre ce gel-coat et ces couches stratifiees, ce qui cree 

30 des clogues pouvant atteindre 10 millimetres de diamfetre. 
Ces cloques sont capables de de former la surface de la 
coque, etant donne que la pression osmotique exercee peut 
atteindre cinq kilogrammes au centimetre carre, pour se 
stabiliser, apres une certaine p£riode, a 0,3 kilogramme 

35 au centimetre carre. L 1 accumulation d'eau peut conduire a 
un d€laminage partiel des couches stratifiees et diminue 
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la resistance mecanique du material) ainsi que la longevite 
de la coque. 

La perte de valeur d'un bateau subissant un 
phenomene d 1 osmose est importante. 
5 Lorsque les cloques sont visibles a l'oeil nu, il 

est necessaire d'effectuer un traitement "curatif" de la 
coque qui est particulierement long et onereux, ce 
traitement consistant a poncer, raboter ou sabler le 
gel-coat et les couches stratifiees jusqu f a mettre les 

10 cloques a jour, a laisser secher la coque pendant une 
duree prolongee, a remettre des couches de tissu impregne 
de resine speciale aux endroits oii cela a ete rendu 
necessaire par le poncage, a mastiquer et a poncer 
l 1 ensemble, puis a appliquer une ou plusieurs nouvelles 

15 couches d a impermeabilisation. 

Le sechage nature 1 de la coque, par evaporation, 
est tres lent et demande souvent plusieurs mois devant 
s'etendre sur la periode la plus chaude et la plus seche 
de l'annee. Le bateau est done indisponible au cours de 

20 cette periode, qui est norroalement celle privilegiee pour 
la navigation de plaisance. 

De plus, les sels en solution apportes par l'eau a 
l'interieur de la paroi de la coque et les produits 
resultant de l^ydrolyse subsistent dans cette paroi apres 

25 evaporation de l f eau et favor isent la reabsorption d'eau. 

Les conditions meteorologiques, en particulier 
hygrometriques, peuvent ralentir et perturber ce sechage. 

II est possible de realiser un sechage force en 
enveloppant la coque dans une bSche et en chauffant 

30 l^space situe entre la coque et la bSche. Cette methode a 
toutefois pour inconvenients d*etre relativement 
fastidieuse de mise en oeuvre, et d'impliquer une 
surveillance etroite. Le temps necessaire au sechage reste 
long, et les inconvenients precites du sechage naturel 

35 subsistent. 
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3 

L 1 invention vise a rera§dier a 1' ensemble de ces 
inconvenients, en fournissant un dispositif qui permette 
de r^duire nettement le temps necessaire au sechage, qui 
soit insensible aux conditions meteorologiques, qui soit 
5 simple et facile a utiliser, notamment par des 
particuliers, et qui permette un traitement efficace de la 
coque. 

A cet effet, ce dispositif comprend : 

- au moins une f euille-support, en mater iau 
0 extensible et impermeable ; 

- un produit apte a absorber de l'eau et a retenir 
l'eau absorbee, place sur l'une des faces de la f euille- 
support, et 

- des moyens adhesifs permettant de roaintenir la 
5 feu i lie-support et le produit absorbant contre une partie 

de la coque, en l'appliquant intimement contre celle-ci 
pendant le temps necessaire a 1 1 absorption, par ledit 
produit absorbant, de l'eau contenue dans la paroi de la 
coque, et assurant, au niveau des bords de la 

0 feui lie-support, une isolation complete du produit 
absorbant par rapport au milieu ambiant. 

Ainsi, la f euille-support et le produit absorbant 
sont simplement appliqu&s sur la coque et maintenus contre 
celle-ci par lesdits moyens adhesifs. Apres ecoulement 

5 d'un laps de temps determine necessaire a l 1 absorption de 
l'eau contenue dans la coque, la f euille-support et le 
produit absorbant sont retires. 

Les sels dissous dans l'eau et les produits 
resultant de l'hydrolyse (notamment glycol, styrene, acide 

0 ac6tique dans le cas de r£sine arm£e de polyester) sont 
absorbes en m§me temps que cette eau, et ne subsistent pas 
dans la coque apres s&chage, ce qui est particulifcrement 
important pour la quality du traitement ult£rieur 
d' impermSabilisation. 

5 La f euille-support, grdce a 1 'extensibility de son 

mat&riau constitutif, peut subir sans dechirure ni 
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decollement 1 'augmentation de volume du produit apte a 
absorber l'eau, suite a cette absorption. 

L' impermeabilite de ce meme materiau permet 
d'empecher toute influence nefaste des conditions 
5 meteorologiques sur le sechage. 

Ce materiau peut notamment etre un polypropylene 
extrude, d'un grammage de l'ordre de 100 g/ro 2 . 

Les moyens adhesifs sont de preference constitues 
par une couche adhesive placee sur la face de la feuille- 
10 support destinee a etre appliquee contre la coque. lis 
peuvent egalement etre constitues par des bandes adhesives 
collees de maniere a chevaucher les bords de la feuille- 
support et la coque, ou les bords de deux f euilles-support 
contigues. 

15 De preference, le produit absorbant est compose 

_d'un alginate associe a un alcool polyvinylique faiblement 
hydrolyse. 

Ce produit s'est avere convenir parfaitement a la 
mise en oeuvre de 1' invention, et permettre une reduction 

20 du temps de sechage de l'ordre de la moitie par rapport au 
temps de sechage necessaire avec la technique de sechage 
forcS pr6cit€e. 

Avantageusement , un derive cellulosique tel qu'un 
§thyl-m6thyl-hydrocellulose produit sous le noro commercial 

25 de "XYLOSE" par la soci§t§ HOECHST , ou sous les noms 
commerciaux de "AQUALON" et "NATROSOL" par la society 
HERCULES est ajout€ au produit absorbant ainsi constitu£, 
ce qui a pour effet d'augmenter le pouvoir absorbant de ce 
dernier. 

30 L f adh£sif peut etre applique, lors de la 

fabrication du dispositif, sur des zones distinctes de 
eel les recevant le produit absorbant. II peut egalement 
etre applique directement contre la feui lie-support et 
recevoir le produit absorbant sur lui, auquel cas le 

35 produit absorbant est depose sous forme de zones 
s • interrompant en retrait des bords de la surface de la 
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feuille recouverte par l'adhesif. Alternativement , le 
produit absorbant est applique directement contre la 
feuille-support et 1'adhesif est applique sur ce produit 
absorbant. Dans ce cas, cet adhesif est poreux et est par 
5 exeinple constitue par un non-tiss§ de type polypropylene, 
ou presente de larges ouvertures permettant de decouvrir 
le produit absorbant, tel qu*une structure en resille, par 
exeinple. 

De preference, la f euille-support est de couleur 
10 sombre, notamment noire, pour subir un echauffement 
lorsqu'elle est exposee au rayonneroent solaire. Cet 
Echauffement favorise 1' absorption de l^au contenue dans 
la coque. 

Le dispositif peut en outre comprendre un produit 
15 reactif, tel qu f un sel de Cobalt ou un gel de silice, 
changeant de couleur en presence d'eau. Ce produit reactif 
peut Etre situe dans une partie decollable de la feuille- 
support, isol€e par de 1'adhEsif du reste de celle-ci, ou 
la feuille-support peut comprendre une zone transparente, 
20 en regard de la zone dans laquelle ce produit est place. 

Un eventuel changement de couleur de ce produit 
renseigne sur la presence d'eau dans la coque et, selon la 
couleur obtenue, permet une evaluation de la quantity 
d*eau presente. 

25 Le dispositif selon l 1 invention est ainsi 

utilisable pour assecher la paroi d'une coque et assainir 
celle-ci en vue d'un traitement d' imperm&abilisation. 

II constitue de plus une solution contre le 
phenomene dit "d' osmose" des coques de bateaux en resine 

30 polyester armEe de fibres de verre, puisqu'il permet, a 
titre prEventif, d'eliminer regulierement , notamment au 
cours de l'hivernage, I'eau absorbee par la coque, avant 
que cette eau ne provoque une hydrolyse du mater iau. 

Le dispositif permet egalement de prelever sans 

35 carottage la solution contenue dans la coque, a des fins 
d' analyse. En fonction des produits presents dans la 
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solution, il est notamroent possible d* identifier le type 
de r£sine utilisfee, en vue d 1 employer, lors du traitement, 
les produits les plus appropries. 

Lorsqu'il est necessaire de recouvrir une surface 
5 importante des oeuvres vives et/ou des oeuvres mortes de 
la coque, un ensemble de feuilles, de preference sous 
forme de bandes, sont appliquees sur la coque avec 
chevauchement d'une feuille sur l 1 autre. S'il apparait que 
la paroi de la coque contient beaucoup d'eau, les feuilles 
10 sont de preference positionnees sans chevauchement mais 
cote a cdte, avec une bande adhesive col lee £ la coque 
plac^e entre leurs bords, pour prevenir tout risque de 
migration d'eau d'une feuille superieure vers une feuille 
inf erieure. 

15 Certaines f euilles-support, ou la totalite d 1 entre 

^elles, peuvent comprendre, au moins le long de l*un de 
leurs bords longitudinaux, une bande adhesive et etanche, 
de relativement faible epaisseur, permettant de former une 
protection anti-ruissellement au niveau de leur tranche la 

20 plus exposee aux intemperies et au ruissellement, en 
particulier leur tranche superieure. Tout risque 
d 1 infiltration d f eau est ainsi elimine. 

Pour des traitements locaux, le dispositif peut 
adopter toute forme appropriSe a la surface a traiter, 

25 notamment circulaire, pour une application autour d'un 
passe-coque, en plaque, pour une application en pleine 
paroi de la coque, ou en bande, pour une application le 
long de la ligne de flottaison. 
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REVENDICATIONS 

1 - Dispositif de sechage de la coque d'un bateau , 
notamment d'un bateau de plaisance, caracterise en ce 
gu 1 i 1 compr end : 

5 - au moins une f euille-support , en materiau 

extensible et impermeable ; 

- un produit apte a absorber de l'eau et a retenir 
l'eau absorbee, place sur l'une des faces de la f euille- 
support , et 

10 - des moyens adhesifs perinettant de maintenir la 

feuille-support et le produit absorbant contre une partie 
de la coque / en l'appliquant intimement contre celle-ci 
pendant le temps necessaire a 1 'absorption, par ledit 
produit absorbant, de l'eau contenue dans la paroi de la 

15 coque, et assurant, au niveau des bords de la 
f euille-support, une isolation complete du produit 
absorbant par rapport au milieu ambiant. 

2 - Dispositif selon la revendication l, 
caracterise en ce que le materiau constitutif de la 

20 f euille-support est un polypropylene extrude, d'un 
grammage de l'ordre de 100 g/ro* . 

3 - Dispositif selon la revendication l ou la 
revendication 2, caracterise en ce que le produit 
absorbant est compose d'un alginate associe a un alcool 

25 polyvinylique faiblement hydrolyse. 

4 - Dispositif selon la revendication 3, 
caracterise en ce qu'un derive cellulosique tel qu'un 
ethyl-methyl-hydrocellulose produit sous le nom commercial 
de "TYLOSE" par la societe HOECHST, ou sous les noms 

30 commerciaux de "AQUALON" et "NATROSOL" par la societe 
HERCULES est ajoute au produit absorbant. 

5 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 

4, caracterise en ce que la f euille-support est de couleur 
sombre, notamment noire. 

35 6 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 

5, caracterise en ce qu'il comprend un produit reactif, 
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tel qu'un sel de Cobalt ou un gel de silice, changeant de 
couleur en presence d'eau. 

7 - Dispositif selon la revendication 6, 
caracterise en ce que le produit reactif est situe dans 

5 une partie decollable de la feui lie-support , isolee par de 
l'adhesif du reste de celle-ci, ou en ce que la feuille- 
support comprend une zone transparente, en regard de la 
zone dans laquelle ce produit est place. 

8 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 
10 7, caracterise en ce que certaines f euilles-support , ou la 

totalite d'entre elles, comprennent , au moins le long de 
l'un de leurs bords longitudinaux, une bande adhesive et 
€tanche, de relativement faible epaisseur, permettant de 
former une protection anti-ruisselleroent au niveau de leur 
15 tranche la plus exposee aux inteinperies et au 
ruissellement, 

9 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 
8 # caracterise en ce qu'il presente une forme circulaire, 
pour une application autour d«un passe-coque, en plaque, 

20 pour une application en pleine paroi de la coque, ou en 
bande, pour une application le long de la ligne de 
f lottaison. 
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